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Avant-propos 

Le present document (EN ISO 20345:2011) a ete elabore par le Comite Technique CEN/TC 161 «Protecteurs du pied 
et de la jambe», dont le secretariat est tenu par BSI, en collaboration avec le Comite Technique ISO/TC 94 «Securite 
individuelle — Vetements et equipements de protections 

Cette Norme europeenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit 
par enterinement, au plus tard en juin 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront etre retirees 
au plus tard en juin 2012. 

L'attention est appelee sur le fait que certains des elements du present document peuvent faire I'objet de droits 
de propriete intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] etre tenu[s] 
pour responsable[s] de ne pas avoir identifie de tels droits de propriete et averti de leur existence. 

Le present document remplace TEN ISO 20345:2004. 

Le present document a ete elabore dans le cadre d'un mandat donne au CEN par la Commission Europeenne 
et I'Association Europeenne de Libre Echange et vient a I'appui des exigences essentielles de la Directive UE. 

Pour la relation avec la Directive UE, voir I'annexe ZA, informative, qui fait partie integrante du present document. 

Selon le Reglement Interieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette Norme europeenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Republique tcheque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovenie, Suede et Suisse. 
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Annexe ZA 

(informative) 

Relation entre la presente Norme europeenne 
et les exigences essentielles de la Directive UE 89/686/CEE, 
Equipement de protection individuelle 


La presente Norme europeenne a ete elaboree dans le cadre d'un mandat donne au CEN par la Commission 
Europeenne et I'Association Europeenne de Libre Echange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences 
essentielles de la Directive Nouvelle approche UE 89/686/CEE. 

Une fois la presente norme citee au Journal officiel de I’Union europeenne (JOUE) au titre de ladite Directive et des 
sa reprise en norme nationale dans au moins un Etat membre, la conformite aux articles normatifs de cette norme 
indiques dans le Tableau ZA.1 confere, dans les limites du domaine d'application de la norme, presomption de 
conformite aux exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de la reglementation AELE associee. 


Tableau ZA.1 — Correspondance entre la presente Norme europeenne 
et la Directive UE 89/686/CEE 


Article(s)/Paragraphe(s) 
de la presente 

Norme europeenne 

Exigences essentielles de la Directive UE 89/686/CEE — Annexe II 


1. 

Exigences de portee generale applicables a tous les EPI 

5.3.4 

1.1.1 

Ergonomie 

5.3.4 

1.1.2.1 

Niveaux de protection aussi eleves que possible 


1.2 

Innocuite des EPI 

5.3.2.2 ; 5.4.8 ; 5.8.5 ; 

6.2.1.2 ; 6.2.1.3 ; 6.2.5 ; 6.3.1 

1.2.1 

Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogenes» 

5.4.7 ; 5.4.9 ; 5.5.4 ; 5.5.5 ; 

5.6.2 ; 5.6.3 ; 5.7.2 ; 5.7.5 

1.2.1.1 

Materiaux constitutifs appropries 

5.3.4 

1.2.1.2 

Etat de surface adequat de toute partie d'un EPI en contact avec I'utilisateur 

5.3.4 

1.2.1.3 

Entraves maximales admissibles pour I'utilisateur 


1.3 

Facteurs de contort et d'efficacite 

5.3.1.2 ; 5.3.2.5.1 ; 5.3.2.5.2 ; 
5.4.3 ; 5.4.4 ; 5.4.5 ; 5.5.1 ; 

5.5.2 ; 5.6.1 ; 5.7.4 ; 5.8.2 ; 

5.8.3 ; 5.8.4 ; 5.8.6 ; 6.2.1. 4 ; 
6.2.1.5.1 ; 6.4.1 ; 6.4.2 

1.3.2 

Legerete et solidite de construction 

8 

1.4 

Notice d'information du fabricant 

5.4.6 ; 5.5.3 

2.2 

EPI «enveloppant» les parties du corps a proteger 

6.2.2.1 ; 6.2.2.2 

2.6 

EPI destines a une utilisation dans des atmospheres explosibles 
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Tableau ZA.1 — Correspondance entre la presente Norme europeenne 
et la Directive UE 89/686/CEE (suite) 


Article(s)/Paragraphe(s) 
de la presente 

Norme europeenne 


Exigences essentielles de la Directive UE 89/686/CEE — Annexe II 

6.1 ; 7 

2.12 

EPI portant une ou plusieurs marques de reperage ou de signalisation concernant 
directement ou indirectement la sante et la securite 


3.1 

Protection contre les chocs mecaniques 

5.3.2.3 ; 6.2.4 ; 6.2.6 ; 6.2.7 

3.1.1 

Chocs resultant de chutes ou projections d'objets, et impacts d'une partie du corps 
contre un obstacle 

5.3.5 

3.1.2 

Prevention des chutes par glissade 

5.3.2.4 

3.2 

Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps 

6.2.1.1; 6.2.1.5.2; 6.2.8 

3.3 

Protection contre les agressions physiques (frottement, piqures, coupures, morsures) 

6.2.3.1 

3.6 

Protection contre la chaleur et/ou le feu 

6.2.3.2 

3.7 

Protection contre le froid 

6.2.2.3 

3.8 

Protection contre les chocs electriques 


AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent etre applicables au(x) produit(s) relevant 
du domaine d'application de la presente norme. 
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comites membres de I'ISO). L'elaboration des Normes internationales est en general confiee 
aux comites techniques de I'ISO. Chaque comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du 
comite technique cree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent egalement aux travaux. L'ISO collabore etroitement avec 
la Commission electrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les Normes internationales sont redigees conformement aux regies donnees dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tache principale des comites techniques est d'elaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptes par les comites techniques sont soumis aux comites membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comites membres 
votants. 

L'attention est appelee sur le fait que certains des elements du present document peuvent faire I'objet de 
droits de propriete intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait etre tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifie de tels droits de propriete et averti de leur existence. 

L'ISO 20345 a ete elaboree par le comite technique CEN/TC 161, Protecteurs du pied et de la jambe, du 
Comite europeen de normalisation (CEN) en collaboration avec le comite technique ISO/TC 94, Securite 
individuelle — Vetements et equipements de protection, sous-comite SC 3, Protection des pieds, 
conformement a I'Accord de cooperation technique entre I'ISO et le CEN (Accord de Vienne). 

Cette deuxieme edition annule et remplace la premiere edition (ISO 20345:2004), qui a fait I'objet d'une 
revision technique. Elle incorpore egalement I'Amendement ISO 20345:2004/Amd.1:2007 et les Rectificatifs 
Techniques ISO 20345:2004/Cor.1:2005 et ISO 20345:2004/Cor.2:2006. 


IV 
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Equipement de protection individuelle — Chaussures de 
securite 


1 Domaine d'application 

La presente Norme internationale specifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) 
relatives aux chaussures de securite d'usage general. Elle inclut, par exemple, les risques mecaniques, la 
resistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique. 

Les risques particuliers sont couverts par des normes complementaires relatives au travail, par exemple 
chaussures pour pompiers, chaussures isolantes electriquement, chaussures resistantes aux coupures de 
scies a chaTne, protection contre les produits chimiques ou les projections de metal fondu, chaussures pour 
motocyclistes. 


2 References normatives 

Les documents de reference suivants sont indispensables pour I'application du present document. Pour les 
references datees, seule I'edition citee s'applique. Pour les references non datees, la derniere edition du 
document de reference s'applique (y compris les eventuels amendements). 

ISO 17075, Cuir — Essais chimiques — Determination de la teneur en chrome(VI) 

ISO 20344:2011, Equipement de protection individuelle — Methodes d'essais pour les chaussures 

EN 12568:2010, Protecteurs du pied et de la jambe — Exigences et methodes d'essais des embouts et des 
inserts anti-perforation 

EN 50321, Chaussures electriquement isolantes pour travaux sur installations a basse tension 


3 Termes et definitions 

Pour les besoins du present document, les termes et definitions suivants s'appliquent. 

NOTE Les elements constitutifs d'une chaussure sont illustres aux Figures 1 et 2. 

3.1 

chaussures de securite 

chaussures comprenant des dispositifs de protection permettant de proteger le porteur des blessures qui 
pourraient resulter d'accidents 

NOTE Les chaussures de securite sont equipees d'embouts de securite destines a fournir une protection contre les 
chocs a un niveau d'energie equivalent a 200 J au minimum et contre I'ecrasement lorsqu'ils sont soumis a une charge de 
compression d'au moins 15 kN. 


© ISO 2011 - Tous droits reserves 
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3.2 
cuir 

peau tannee pour devenir imputrescible 

3.2.1 

croute de cuir 

partie ou chair d'une peau tannee pour devenir imputrescible, obtenue en refendant un cuir epais 

3.3 

caoutchouc 

elastomeres vulcanises 

3.4 

materiaux polymeres 

molecules de grande dimension composees d'unites constitutives repetitives (monomeres) generalement 
liees par liaison chimique 

EXEMPLE Polyurethane (PU) ou chlorure de polyvinyle (PVC). 

3.5 

semelle premiere 

composant inamovible utilise pour former la base de la chaussure, auquel la tige est generalement fixee 
pendant le formage 

3.6 

semelle de proprete 

composant amovible ou permanent de la chaussure, utilise pour couvrir une partie ou I'ensemble de la 
semelle premiere 

NOTE «lnamovible» signifie que la semelle de proprete ne peut etre retiree sans etre endommagee. 

3.7 

doublure 

materiau recouvrant la surface interne de la tige 

NOTE 1 Le pied du porteur est en contact direct avec la doublure. 

NOTE 2 Lorsque la partie avant d'une tige est fendue afin de loger I'embout ou lorsque la tige comporte une piece de 
materiau exterieure pour constituer une poche afin de loger I'embout, le materiau place au-dessous de ce dernier sert de 
doublure. 

3.7.1 

doublure empeigne 

materiau recouvrant la surface interne de la partie avant de la tige 

3.7.2 

doublure quartier 

materiau recouvrant la surface interne des quartiers de la tige 

3.8 

crampon(s) 

partie(s) saillante(s) de la surface externe de la semelle 

3.9 

semelle de marche rigide 

semelle qui ne peut etre pliee a un angle de 45° sous une charge de 30 N 
NOTE L'essai est realise conformement a I'lSO 20344:2011,8.4.1. 


2 


©ISO 2011 


Tous droits reserves 



Afnor, WEBPORT le 31/01/2018 a 09:54 NF S73-502, NF EN ISO 20345:2012-02 

Pour : VINCI Energies + 

ISO 20345:2011(F) 


3.10 

semelle de marche alveolaire 

semelle de marche d'une masse volumique maximale de 0,9 g/ml dont la structure alveolaire est visible avec 
un grossissement x10 

3.11 

insert anti-perforation 

composant de la chaussure place dans le semelage afin de fournir une protection contre la perforation 

3.12 

embout de securite 

composant integre a la chaussure, congu pour proteger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau 
d'energie au moins egal a 200 J et de la compression a une charge d'au moins 15 kN 

3.13 
arriere 

zone du contrefort 

10 % arriere de la longueur totale de la chaussure (tige et semelle) 

3.14 

chaussures conductrices 

chaussures dont la resistance est comprise entre 0 kQ et 100 kfl 
NOTE La resistance est mesuree conformement a I'ISO 20344:2011, 5.10. 

3.15 

chaussures antistatiques 

chaussures dont la resistance est superieure a 100 kQ et inferieure ou egale a 1 000 MQ 
NOTE La resistance est mesuree conformement a I'lSO 20344:2011, 5.10. 

3.16 

chaussures isolantes 

chaussures protegeant le porteur contre les chocs electriques en empechant le passage de courant 
dangereux dans le corps par I'intermediaire des pieds 

3.17 

hydrocarbures 

hydrocarbures aliphatiques provenant du petrole 

3.18 

chaussures d'emploi specifique 

chaussures de securite, de protection ou de travail, relatives a une profession specifique 

EXEMPLE Chaussures pour la lutte contre I'incendie, chaussures resistantes aux coupures de scies a chaTne. 

3.19 

chaussure hybride 

chaussure de classe II integrant un autre materiau qui prolonge la tige 
NOTE Voir Figure A.1. 
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Legende 

1 partie avant 

2 languette 

3 collerette 

4 tige 

5 doublure empeigne 

6 semelle de proprete 

7 embout 

8 rembourrage, par exemple bande de mousse 

9 semelle de marche 

10 crampon 

11 insert anti-perforation 

12 semelle premiere 

13 talon 

14 cousu Strobel 

15 quartier 

16 empeigne 

a) Exemple de parties des chaussures de construction Strobel 

Figure 1 (suite) 
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3 

Legende 

1 tige 

2 embout 

3 semelle rigide 

4 trepointe de renfort avec clous 

5 semelle de marche 

6 semelle en bois 

b) Exemple d'autre chaussure 
Figure 1 —Types de chaussures 
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Legende 

1 tige 

2 empeigne 

3 semelle de marche 

4 talon 

Figure 2 — Exemple de chaussures tout caoutchouc (c'est-a-dire vulcanisees) 
ou tout polymere (c'est-a-dire entierement moulees) 

4 Classification et modeles 

Les chaussures doivent etre classees conformement au Tableau 1. 


Tableau 1 —Classification des chaussures 


Classification 

Description 

Classe 1 

Chaussures en cuir et en d'autres materiaux, sauf chaussures tout 
caoutchouc ou tout polymere 

Classe II 

Chaussures tout caoutchouc (c'est-a-dire entierement vulcanisees) 
ou tout polymere (c'est-a-dire entierement moulees) 


6 


©ISO 2011 


Tous droits reserves 




Afnor, WEBPORT le 31/01/2018 a 09:54 

Pour : VINCI Energies 


NF S73-502, NF EN ISO 20345:2012-02 

+ 

ISO 20345:2011(F) 







a Extension variable qui peut etre adaptee au porteur. 

NOTE Les cuissardes (modele E) peuvent etre des bottes a hauteur du genou (modele D), equipees d'un fin 
materiau impermeable qui prolonge la tige et qui peut etre coupe de fagon a adapter la botte au porteur. 

Figure 3 — Modeles de chaussures 

Les chaussures de classe II peuvent etre equipees d'un autre materiau qui prolonge la tige. Les exigences 
relatives a ces chaussures sont donnees dans I'Annexe A. 
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5 Exigences fondamentales pour les chaussures de securite 
5.1 Generalites 

Les chaussures de securite doivent etre conformes aux exigences fondamentales specifies dans le 
Tableau 2. 


Tableau 2 — Exigences fondamentales pour les chaussures de securite 




Classification 


Exigence 

Paragraphe 




i 

II 


Hauteur de la tige 

5.2.2 

X 

X 

Modele 





Partie arriere (modeles B, C, D, E) 

5.2.3 

X 

X 

Chaussure 

Performance de la semelle: 

5.3.1 



entiere 

— construction 

5.3.1.1 

X 



— adhesion tige/semelle de marche 

5.3.1.2 

X 



Protection des orteils: 

5.3.2 




— generalites 

5.3.2.1 

X 

X 


— longueur interne des embouts 

5.3.2.2 

X 

X 


— resistance aux chocs 

5.3.2.3 

X 

X 


— resistance a I'ecrasement 

5.3.2.4 

X 

X 


— comportement des embouts 

5.3.2.5 

X 

X 


Etancheite 

5.3.3 


X 


Caracteristiques ergonomiques particulieres 

5.3.4 

X 

X 


Resistance au glissement: 

5.3.5 

X 

X 


— resistance au glissement sur un sol carrele avec du NaLS Aa 

5.3.5.2 




— resistance au glissement sur un sol en acier avec de la glycerine Ab 

5.3.5.3 




— resistance au glissement sur un sol carrele avec du NaLS et sur un 
sol en acier avec de la glycerine AC 

5.3.5.4 



Tige 

Generalites 

5.4.1 

X 



Epaisseur 

5.4.2 


X 


Resistance au dechirement 

5.4.3 

X 



Proprietes de traction 

5.4.4 

X 

X 


Resistance a la flexion 

5.4.5 


X 


Permeabilite a la vapeur d'eau et coefficient de vapeur d'eau 

5.4.6 

X 



Valeur du pH 

5.4.7 

X 



Hydrolyse 

5.4.8 


X 


Teneur en chrome VI 

5.4.9 

X 
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Tableau 2 (suite) 


Exigence 

Paragraphe 

Classification 

1 

II 

Doublure empeigne 

Resistance au dechirement 

5.5.1 

X 

0 


Resistance a I'abrasion 

5.5.2 

X 

0 


Permeabilite a la vapeur d'eau et coefficient de vapeur d'eau 

5.5.3 

X 



Valeur du pH 

5.5.4 

X 

0 


Teneur en chrome VI 

5.5.5 

X 

0 

Doublure quartier 

Resistance au dechirement 

5.5.1 

0 

0 


Resistance a I'abrasion 

5.5.2 

0 

0 


Permeabilite a la vapeur d'eau et coefficient de vapeur d'eau 

5.5.3 

0 



Valeur du pH 

5.5.4 

0 

0 


Teneur en chrome VI 

5.5.5 

0 

0 

Semelle premiere/ 
semelle de 
proprete 


Voir 

Tableau 3 

X 

0 

Languette 

Resistance au dechirement 

5.6.1 

0 



Valeur du pH 

5.6.2 

0 



Teneur en chrome VI 

5.6.3 

0 


Semelle de marche 

Modele 

5.8.1 

X 

X 


Resistance au dechirement 

5.8.2 

X 

X 


Resistance a I'abrasion 

5.8.3 

X 

X 


Resistance a la flexion 

5.8.4 

X 

X 


Hydrolyse 

5.8.5 

X 

X 


Force d'adhesion entre semelle de marche et semelle intercalaire 

5.8.6 

0 

0 


NOTE 1 L'application d'une exigence a une classe particuliere est indiquee par X ou O. X signifie que I'exigence doit etre satisfaite. 
Dans certains cas, I'exigence ne concerne que des materiaux particuliers figurant dans la classification, par exemple la valeur du pH 
des composants en cuir. Cela ne signifie pas que I'utilisation d'autres materiaux soit exclue. O signifie que, lorsque le composant existe, 
I'exigence doit etre satisfaite. L'absence de X ou de O indique qu'aucune exigence n'est a satisfaire. 

NOTE 2 Pour les chaussures de classe II, il est courant qu'il n'y ait pas de semelle premiere. Neanmoins, si une semelle de proprete 
amovible est utilisee, le Tableau 3 ne s'applique pas; seules les exigences relatives a la teneur en chrome VI et a la valeur du pH 
doivent etre satisfaites pour le cuir. 

NOTE 3 Les chaussettes couvrant la forme avant le processus de moulage ne sont pas considerees comme une doublure. 

A L'une des trois exigences de resistance au glissement doit etre satisfaite. 
a Symbole de marquage «SRA». 

b Symbole de marquage «SRB». 

c Symbole de marquage «SRC». 
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Tableau 3 — Exigences fondamentales pour les semelles premieres et/ou les semelles de proprete 





Exigences a satisfaire 

Options 

Composant 
a evaluer 

Epaisseur 

pH a 

Absorption/ 

desorption 

d'eau 

Abrasion, 

semelles 

premieres 

Chrome 

Vl a 

Abrasion 

semelles 

de 

proprete 




5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

5.7.4.1 

5.7.5 

5.7.4.2 

Pas de semelle 
premiere ou, si 
presente, non 
conforme aux 
exigences 

Semelle de 
proprete inamovible 

Semelle de 
proprete 

X 

X 

X 


X 

X 


Pas de semelle de 
proprete 

Semelle 

X 

X 

X 

X 

X 



Semelle arriere 
presente 

premiere 



Semelle de 
proprete complete, 
inamovible 

Semelle de 
proprete et 
semelle 
premiere 
ensemble 

X 


X 




Semelle premiere 
presente 


Semelle de 
proprete 


X 



X 

X 


Semelle de 
proprete complete, 

Semelle 

premiere 

X 

X 

X 

X 

X 



amovible et 
permeable 13 

Semelle de 
proprete 


X 



X 

X 


Semelle de 
proprete complete, 

Semelle 

premiere 

X 

X 

X 

X 

X 



amovible, 

impermeable 13 

Semelle de 
proprete 


X 

X 


X 

X 


NOTE 1 X signifie que I'exigence doit etre satisfaite. 


NOTE 2 Pour les semelles de proprete amovibles, voir 8.3. 


a Concerne uniquement le cuir. 

b Une semelle de proprete permeable est une semelle de proprete qui, lorsqu'elle est soumise a essai conformement a 
NSO 20344:2011, 7.2, laisse passer I'eau en 60 s ou moins. 


5.2 Modele 

5.2.1 Generalites 

Les chaussures doivent etre conformes a I'un des modeles indiques a la Figure 3. 

5.2.2 Hauteur de la tige 

La hauteur de la tige mesuree conformement a I'lSO 20344:2011, 6.2, doit etre conforme aux valeurs 
donnees dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 — Hauteur de la tige 


Pointure de 1 

Points de Paris 

la chaussure 

Anglais 

Modele A 

mm 

Hau 

Modele B 

mm 

min 

teur 

Modele C 

mm 

min. 

Modeles D et E 

mm 

min. 

36 et moins 

jusqu'a 31/2 

<103 

103 

162 

255 

37 et 38 

4 a 5 

<105 

105 

165 

260 

39 et 40 

51/2 a 61/2 

<109 

109 

172 

270 

41 et 42 

7 a 8 

<113 

113 

178 

280 

43 et 44 

81/2 a 10 

<117 

117 

185 

290 

45 et plus 

101/2 et plus 

<121 

121 

192 

300 


5.2.3 Partie arriere 

La partie arriere doit etre fermee. Dans cette zone de la tige, au-dessous de la hauteur minimale donnee pour 
le modele A dans le Tableau 10, il ne doit y avoir aucun trou autre que ceux permettant de realiser les 
coutures. 

5.3 Chaussure entiere 

5.3.1 Performance de la semelle 

5.3.1.1 Construction 

Lorsqu'elle est utilisee, la semelle premiere doit etre fixee de telle sorte qu'il soit impossible de la retirer sans 
endommager la chaussure. En I'absence de semelle premiere, une semelle de proprete fixee de fagon 
permanente doit etre presente. 

5.3.1.2 Force d'adhesion tige/semelle de marche 

Lorsque les chaussures, autres que celles avec semelle cousue, sont soumises a essai conformement a la 
methode decrite dans I'lSO 20344:2011, 5.2, la force d'adhesion ne doit pas etre inferieure a 4,0 N/mm, a 
moins que la semelle ne soit dechiree, auquel cas la force d'adhesion ne doit pas etre inferieure a 3,0 N/mm. 

5.3.2 Protection des orteils 

5.3.2.1 Generalites 

Des embouts doivent etre incorpores dans la chaussure de telle sorte qu'on ne puisse les enlever sans 
endommager la chaussure. 

A I'exception des modeles tout caoutchouc ou tout polymere, les chaussures equipees d'embouts internes 
doivent avoir une doublure empeigne ou un element de tige qui sert de doublure. De plus, les embouts 
doivent avoir un rembourrage s'etendant du bord arriere de I'embout sur au moins 5 mm au-dessous et sur au 
moins 10 mm dans le sens oppose. 

Les embouts doivent satisfaire aux exigences de TEN 12568:2010, 4.2.2.2. 

Les renforts externes, destines a ameliorer la resistance a I'eraflure dans la region des orteils, ne doivent pas 
avoir une epaisseur inferieure a 1 mm. 
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5.3.2.2 Longueur interne des embouts 

Lorsqu'elle est mesuree selon la methode decrite dans I'lSO 20344:2011, 5.3, la longueur interne des 
embouts doit etre conforme aux valeurs donnees dans le Tableau 5. 


Tableau 5 — Longueur interne minimale des embouts 


Pointure de la chaussure 

Longueur interne minimale 

Points de Paris 

Anglais 

mm 

36 et moins 

jusqu'a 31/2 

34 

37 et 38 

4a 5 

36 

39 et 40 

51/2 a 61/2 

38 

41 et 42 

7a 8 

39 

43 et 44 

81/2 a 10 

40 

45 et plus 

101/2 et plus 

42 


5.3.2.3 Resistance aux chocs des chaussures de securite 

Lorsque les chaussures de securite sont soumises a essai conformement a la methode decrite dans 
I'lSO 20344:2011, 5.4, a un niveau d'energie d'au moins (200 ± 4) J, la hauteur libre sous I'embout, au 
moment du choc, doit etre conforme au Tableau 6. De plus, I'embout ne doit presenter aucune fissure 
traversant toute I'epaisseur du materiau, c'est-a-dire que Ton ne doit pas apercevoir la lumiere a travers les 
fissures. 


Tableau 6 — Hauteur libre minimale sous I'embout au moment du choc 


Pointure de la chaussure 

Hauteur libre minimale 

Points de Paris 

Anglais 

mm 

36 et moins 

jusqu'a 31/2 

12,5 

37 et 38 

4a 5 

13,0 

39 et 40 

51/2 a 61/2 

13,5 

41 et 42 

7a 8 

14,0 

43 et 44 

81/2 a 10 

14,5 

45 et plus 

101/2 et plus 

15,0 


5.3.2.4 Resistance a I'ecrasement des chaussures de securite 

Lorsque des chaussures de securite sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.5, la hauteur 
libre sous I'embout, a une force compressive de (15 ± 0,1) kN, doit etre conforme au Tableau 6. 

5.3.2.5 Comportement des embouts 

5.3.2.5.1 Resistance a la corrosion des embouts metalliques 

Lorsque des chaussures de classe II sont soumises a essai et evaluees conformement a la methode decrite 
dans I'lSO 20344:2011, 5.6.2, I'embout metallique ne doit pas presenter plus de trois points de corrosion, 
aucun d'entre eux ne devant exceder une surface de 2 mm dans toute direction. 

Lorsque des embouts metalliques destines a etre utilises dans des chaussures de classe I sont soumis a 
I'essai et evalues conformement a I'lSO 20344:2011, 5.6.2, ils ne doivent pas presenter plus de trois points de 
corrosion, aucun d'entre eux ne devant exceder une surface de 2 mm dans toute direction. 
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5.3.2.5.2 Embouts non metalliques 

Les embouts non metalliques utilises dans les chaussures de securite doivent satisfaire aux exigences de 
I'EN 12568. 

5.3.3 Etancheite 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.7, I'air ne doit pas pouvoir 
s'echapper. 

Pour les chaussures de classe II sans arriere ferme, I'exigence ne s'applique pas. 

5.3.4 Caracteristiques ergonomiques particulieres 

Les chaussures doivent etre considerees comme conformes aux exigences ergonomiques si toutes les 
reponses sont positives dans le questionnaire indique dans I'lSO 20344:2011, 5.1. 

Si la chaussure est rigide conformement a I'lSO 20344:2011, 8.4.1, la question de I'lSO 20344:2011, 4.3, 
Tableau 2, ne s'applique pas. 

5.3.5 Exigence de resistance au glissement 

5.3.5.1 Generalites 

Lorsque les chaussures de securite sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.11, elles 
doivent satisfaire aux exigences de 5.3.5.2, 5.3.5.3 ou 5.3.5.4. 

Les exigences sont applicables aux chaussures a semelle conventionnelle. Elles ne sont pas applicables aux 
chaussures d'emploi specifique contenant des pointes, des crampons metalliques ou des elements similaires, 
ni aux chaussures de securite d'emploi specifique destinees a etre utilisees sur un sol tendre (sable, boue, 
etc.). 

5.3.5.2 Resistance au glissement sur un sol carrele avec une solution de laurylsulfate de sodium 
(NaLS) 

Les chaussures resistant au glissement sur un sol carrele avec du NaLS doivent satisfaire aux exigences du 
Tableau 7. 

Tableau 7 — Exigences pour des chaussures resistant au glissement sur un sol carrele avec du NaLS 


Conditions d'essai de I'lSO 20344:2011, 5.11.1 

Coefficient de frottement 

Condition A (glissement du talon vers I'avant) 

>0,28 

Condition B (glissement a plat vers I'avant) 

>0,32 


5.3.5.3 Resistance au glissement sur un sol en acier avec de la glycerine 

Les chaussures resistant au glissement sur un sol en acier avec de la glycerine doivent satisfaire aux 
exigences du Tableau 8. 


Tableau 8 — Exigences pour des chaussures resistant au glissement 
sur un sol en acier avec de la glycerine 


Conditions d'essai de I'lSO 20344:2011, 5.11.1 

Coefficient de frottement 

Condition C (glissement du talon vers I'avant) 

>0,13 

Condition D (glissement a plat vers I'avant) 

>0,18 
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5.3.5.4 Resistance au glissement sur un sol carrele avec du NaLS et sur un sol en acier avec de la 
glycerine 

Les chaussures resistant au glissement sur un sol carrele avec du NaLS et sur un sol en acier avec de la 
glycerine doivent satisfaire aux exigences du Tableau 9. 


Tableau 9 — Exigences pour des chaussures resistant au glissement sur un sol carrele 
avec du NaLS et sur un sol en acier avec de la glycerine 


Conditions d'essai de I'lSO 20344:2011, 5.11.1 

Coefficient de frottement 

Condition A (glissement du talon vers I'avant) 

>0,28 

Condition B (glissement a plat vers I'avant) 

>0,32 

Condition C (glissement du talon vers I'avant) 

>0,13 

Condition D (glissement a plat vers I'avant) 

>0,18 


5.3.6 Innocuite 

Les chaussures de securite ne doivent pas porter prejudice a la sante et a I'hygiene de I'utilisateur. Les 
chaussures de securite doivent etre en materiaux, tels que textiles, cuir, caoutchouc ou plastique, s'etant 
reveles appropries du point de vue chimique. Dans les conditions previsibles d'utilisation normale, les 
materiaux ne doivent pas liberer, ni liberer par degradation, des substances reputees toxiques, cancerogenes, 
mutagenes, allergenes, nocives pour la reproduction ou autrement prejudiciables. Les informations specifiant 
que le produit est inoffensif doivent etre verifiees. 

NOTE Des informations relatives aux substances critiques dans les chaussures et composants de chaussures 
sont donnees dans I'ISO/TR 16178:2010, 2.6.1 et Tableau 1. 

5.4 Tige 

5.4.1 Generalites 

La hauteur minimale de la zone qui doit remplir les exigences du present paragraphe doit etre mesuree a 
partir de la surface horizontale sous la semelle et doit etre conforme au Tableau 10. 


Tableau 10 — Hauteur minimale en dessous de laquelle les exigences 
relatives a la tige doivent etre satisfaites 


Pointure de la chaussure 


Hauteur minimale du modele 

mm 

Points de Paris 

Anglais 

A 

B 

C 

D et E 

36 et moins 

jusqu'a 31/2 

44 

64 

113 

172 

37 et 38 

4 a 5 

46 

66 

115 

175 

39 et 40 

51/2 a 61/2 

48 

68 

119 

182 

41 et 42 

7 a 8 

50 

70 

123 

188 

43 et 44 

81/2 a 10 

52 

72 

127 

195 

45 et plus 

101/2 et plus 

53 

73 

131 

202 


Lorsque des materiaux utilises pour la collerette et les inserts sont presents au-dessus des hauteurs 
indiquees dans le Tableau 10, ils doivent respecter les exigences de resistance au dechirement (voir 5.5.1) et 
de resistance a I'abrasion (voir 5.5.2) pour la doublure. S'il s'agit de cuir, ces materiaux doivent egalement 
satisfaire aux exigences concernant la valeur du pH (voir 5.4.7) et la teneur en chrome VI (voir 5.4.9). 


14 


© ISO 2011 - Tous droits reserves 




Afnor, WEBPORT le 31/01/2018 a 09:54 NF S73-502, NF EN ISO 20345:2012-02 

Pour : VINCI Energies + 


ISO 20345:2011(F) 


Au-dessus des hauteurs indiquees dans le Tableau 10, les materiaux qui ne sont pas utilises pour la collerette 
et les inserts doivent satisfaire aux exigences relatives a la tige. 

5.4.2 Epaisseur 

Lorsqu'elle est determinee conformement a I'lSO 20344:2011, 6.1, I'epaisseur de la tige d'une chaussure de 
classe II doit, en tout point, etre conforme au Tableau 11. 


Tableau 11 — Epaisseur minimale de la tige 


Type de materiau 

Epaisseur minimale 

mm 

Caoutchouc 

1,50 

Polymere 

1,00 


5.4.3 Resistance au dechirement 

Lorsqu'elle est determinee conformement a I'lSO 20344:2011, 6.3, la resistance au dechirement de la tige 
d'une chaussure de classe I doit etre conforme au Tableau 12. 


Tableau 12 — Resistance minimale au dechirement de la tige 


Type de materiau 

Force minimale 

N 

Cuir 

120 

Support textile revetu et textile 

60 


5.4.4 Proprietes de traction 

Lorsque les proprietes de traction sont determinees conformement a I'lSO 20344:2011, 6.4.1, elles doivent 
etre conformes au Tableau 13. 


Tableau 13 — Proprietes de traction 


Type de materiau 

Resistance a la 
traction 

N/mm 2 

Force de 
rupture 

N 

Module d'elasticite a 
100 % d'allongement 

N/mm 2 

Allongement 
a la rupture 

% 

Croute de cuir 

>15 

— 

— 

— 

Caoutchouc 

— 

>180 

— 

— 

Polymere 

— 

— 

1,3 a 4,6 

>250 
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5.4.5 Resistance a la flexion 

Lorsque la resistance a la flexion est determinee conformement a I'lSO 20344:2011, 6.5, elle doit etre 
conforme au Tableau 14. 


Tableau 14 — Resistance a la flexion 


Type de materiau 

Resistance a la flexion 

Caoutchouc 

Aucune gergure avant 125 000 cycles de flexion 

Polymere 

Aucune gergure avant 150 000 cycles de flexion 


5.4.6 Permeabilite a la vapeur d'eau et coefficient de vapeur d'eau 

Lorsque le materiau est soumis a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.6 et 6.8, la permeabilite a la 
vapeur d'eau ne doit pas etre inferieure a 0,8 mg/(cm 2 -h) et le coefficient de vapeur d'eau ne doit pas etre 
inferieura 15 mg/cm 2 . 

5.4.7 ValeurdupH 

Lorsque les tiges en cuir sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.9, la valeur du pH ne 
doit pas etre inferieure a 3,2 et, si la valeur du pH est inferieure a 4, I'indice de difference doit etre inferieur 
a 0,7. 

5.4.8 Hydrolyse 

Lorsque les tiges en polyurethane sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.10, aucune 
gergure ne doit se produire avant 150 000 cycles de flexion. 

5.4.9 Teneur en chrome VI 

Lorsqu'elle est determinee conformement a la methode decrite dans I'lSO 17075, la teneur en chrome VI dans 
les chaussures comportant du cuir ne doit pas depasser 3,0 mg/kg. 

5.5 Doublure empeigne et doublure quartier 

5.5.1 Resistance au dechirement 

Lorsque la resistance au dechirement de la doublure est determinee conformement a I'lSO 20344:2011, 6.3, 
elle doit etre conforme au Tableau 15. 


Tableau 15 — Resistance minimale au dechirement des doublures 


Type de materiau 

Force minimale 

N 

Cuir 

30 

Support textile revetu et textile 

15 


5.5.2 Resistance a i'abrasion 

Lorsque la doublure est soumise a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.12, aucun trou ne doit 
apparaTtre avant que le nombre suivant de cycles n'ait ete realise. 
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— Pour les zones de I'empeigne et des quartiers: 

— 25 600 cycles a sec; 

— 12 800 cycles a I'etat humide. 

— Pour la doublure de la partie arriere (zone du contrefort): 

— 51 200 cycles a sec; 

— 25 600 cycles a I'etat humide. 

5.5.3 Permeabilite a la vapeur d'eau et coefficient de vapeur d'eau 

Lorsque le materiau est soumis a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.6 et 6.8, la permeabilite a la 
vapeur d'eau ne doit pas etre inferieure a 2,0 mg/(cm 2 -h) et le coefficient de vapeur d'eau ne doit pas etre 
inferieur a 20 mg/cm 2 . 

NOTE Aucune exigence n'est applicable aux essais des contreforts non doubles. 

5.5.4 Valeur du pH 

Lorsque les doublures en cuir sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.9, la valeur du pH 
ne doit pas etre inferieure a 3,2 et, si la valeur du pH est inferieure a 4, I'indice de difference doit etre inferieur 
a 0,7. 

5.5.5 Teneur en chrome VI 

Lorsqu'elle est determinee conformement a la methode decrite dans I'lSO 17075, la teneur en chrome VI dans 
les chaussures comportant du cuir ne doit pas depasser 3,0 mg/kg. 

5.6 Languette 

NOTE II est necessaire de soumettre la languette a essai seulement si celle-ci est constitute d'un materiau different 
de celui de la tige ou si son epaisseur differe. 

5.6.1 Resistance au dechirement 

Lorsque la resistance au dechirement de la languette est determinee conformement a I'lSO 20344:2011, 6.3, 
elle doit etre conforme au Tableau 16. 

Tableau 16 — Resistance minimale au dechirement de la languette 


Type de materiau 

Force minimale 

N 

Cuir 

36 

Support textile revetu et textile 

18 


5.6.2 Valeur du pH 

Lorsque les languettes en cuir sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.9, la valeur du pH 
ne doit pas etre inferieure a 3,2 et, si la valeur du pH est inferieure a 4, I'indice de difference doit etre inferieur 
a 0,7. 
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5.6.3 Teneur en chrome VI 

Lorsqu'elle est determinee conformement a la methode decrite dans I'lSO 17075, la teneur en chrome VI dans 
les chaussures comportant du cuir ne doit pas depasser 3,0 mg/kg. 

5.7 Semelle premiere et semelle de proprete 

5.7.1 Epaisseur 

Lorsqu'elle est determinee conformement a I'lSO 20344:2011, 7.1, I'epaisseur de la semelle premiere et/ou de 
la semelle de proprete (voir Tableau 3) doit etre superieure ou egale a 2,0 mm. 

5.7.2 ValeurdupH 

Lorsque les semelles premieres en cuir ou les semelles de proprete en cuir sont soumises a essai 
conformement a I'lSO 20344:2011, 6.9, la valeur du pH ne doit pas etre inferieure a 3,2 et, si la valeur du pH 
est inferieure a 4,1'indice de difference doit etre inferieur a 0,7. 

5.7.3 Absorption et desorption d'eau 

Lorsque les semelles premieres et les semelles de proprete sont soumises a essai conformement a 
I'lSO 20344:2011, 7.2,1'absorption d'eau ne doit pas etre inferieure a 70 mg/cm 2 et la desorption d'eau ne doit 
pas etre inferieure a 80 % de I'eau absorbee. 

5.7.4 Resistance a I'abrasion 

5.7.4.1 Semelles premieres 

Lorsque les semelles premieres non cuir sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 7.3, 
I'usure ne doit pas etre plus importante que celle presentee par les eprouvettes de reference pour la meme 
famille de materiaux, avant 400 cycles (voir I'lSO 20344:2011, 7.3.6). 

5.7.4.2 Semelles de proprete 

Lorsque les semelles de proprete sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 6.12, aucun trou 
ne doit se former sur la surface d'usure avant que le nombre de cycles suivant n'ait ete effectue: 

— 25 600 cycles a sec; 

— 12 800 cycles a I'etat humide. 

5.7.5 Teneur en chrome VI 

Lorsqu'elle est determinee conformement a la methode decrite dans I'lSO 17075, la teneur en chrome VI dans 
les chaussures comportant du cuir ne doit pas depasser 3,0 mg/kg. 

5.8 Semelle de marche 
5.8.1 Modele 

Les semelles de marche peuvent etre munies de crampons ou etre sans crampons. 

Les semelles de marche avec une hauteur de crampons inferieure a 2,5 mm sont considerees comme des 
semelles sans crampons. 
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5.8.1.1 Epaisseur 

La semelle de marche peut comporter plusieurs couches. Lorsqu'elles sont determinees conformement a 
I'ISO 20344:2011, 8.1.2, les epaisseurs de semelle, r/ 1 et c/ 3 , doivent satisfaire a I'exigence du Tableau 17. 


Tableau 17 — Exigences applicables a I'epaisseur et a la hauteur des crampons 

des semelles de marche 


Type de semelle de marche 

Classe 1 

Classe II 

mm 

mm 

Semelle de marche sans crampons 

t/i > 6 

d-\ > 6 


Al 

4i > 3 

Semelle de marche munie de crampons 

d 2 > 2,5 

r /2 — 4 


4 3 > 6 


5.8.1.2 Surface munie de crampons 

A I'exception de la region sous le retreint de I'embout, au moins la surface de la semelle hachuree a la 
Figure 38 de I'ISO 20344:2011 doit etre munie de crampons ouverts sur les cotes. 

5.8.1.3 Hauteur des crampons 

Lorsque les semelles de marche sont soumises a essai conformement a I'ISO 20344:2011, 8.1, ia hauteur 
des crampons, d 2 , est indiquee dans le Tableau 17. 

5.8.2 Resistance au dechirement 

Lorsque les semelles de marche non cuir sont soumises a essai conformement a I'ISO 20344:2011, 8.2, la 
resistance au dechirement ne doit pas etre inferieure a 

— 8 kN/m pour un materiau dont la masse volumique est superieure a 0,9 g/cm 3 , et 

— 5 kN/m pour un materiau dont la masse volumique est inferieure ou egale a 0,9 g/cm 3 . 

5.8.3 Resistance a I'abrasion 

Lorsque les semelles de marche autres que celles prelevees sur les chaussures tout caoutchouc ou tout 
polymere sont soumises a essai conformement a I'ISO 20344:2011, 8.3, la perte de volume relative ne doit 
pas etre superieure a 250 mm 3 pour des materiaux dont la masse volumique est inferieure ou egale a 
0,9 g/cm 3 et ne doit pas etre superieure a 150 mm 3 pour des materiaux dont la masse volumique est 
superieure a 0,9 g/cm 3 . 

Lorsque les semelles de marche des chaussures tout caoutchouc ou tout polymere sont soumises a essai 
comme decrit dans I'ISO 20344:2011, 8.3, la perte de volume relative ne doit pas etre superieure a 250 mm 3 . 

5.8.4 Resistance a la flexion 

Lorsque les semelles de marche sont soumises a essai conformement a I'ISO 20344:2011, 8.4, 
I'accroissement de I'entaille ne doit pas depasser 4 mm avant 30 000 cycles de flexion. 

Des gergures spontanees sont admissibles dans les conditions suivantes: 

a) les fissures doivent etre evaluees seulement au centre de I'avant-pied de la semelle, c'est-a-dire les 
fissures sous I'embout doivent etre ignorees; 

b) les gergures superficielles jusqu'a une profondeur de 0,5 mm doivent etre ignorees; 
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c) les semelles doivent etre considerees satisfaisantes si les gergures ne font pas plus de 1,5 mm de 
profondeur et 4 mm de longueur et si leur nombre est inferieur ou egal a cinq. 

5.8.5 Hydrolyse 

Lorsque les semelles de marche en polyurethane et les semelles avec une couche externe de polyurethane 
sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 8.5, I'accroissement de I'entaille ne doit pas etre 
superieur a 6 mm avant 150 000 cycles de flexion. 

5.8.6 Force d'adhesion entre semelle de marche et semelle intercalaire 

Lorsque les semelles de marche sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.2, la force 
necessaire pour separer la semelle de marche de la semelle adjacente ne doit pas etre inferieure a 4,0 N/mm, 
a moins que la semelle ne soit dechiree, auquel cas la force d'adhesion ne doit pas etre inferieure a 3,0 N/mm. 


6 Exigences additionnelles pour les chaussures de securite 
6.1 Generates 

Des exigences additionnelles relatives aux chaussures de securite peuvent etre necessaires suivant les 
risques susceptibles de se produire sur le lieu de travail. Dans ce cas, les chaussures de securite doivent etre 
conformes aux exigences additionnelles appropriees et aux marquages correspondants specifies dans le 
Tableau 18. 


Tableau 18 — Exigences additionnelles pour applications particuiieres 
avec symboles de marquage appropries 





Classification 



Exigence 

Paragraphe 

1 

II 

Symbole 


Resistance a la perforation 

6.2.1 

X 

X 

P 


Proprietes electriques: 

6.2.2 





— chaussures conductrices 

6.2.2.1 

X 

X 

c 


— chaussures antistatiques 

6.2.2.2 

X 

X 

A 


— chaussures isolantes 

6.2.2.3 


X 

Voirl'EN 50321 

Chaussure 

entiere 

Resistance aux environnements agressifs: 

6.2.3 




— isolation du semelage contre la chaleur 

6.2.3.1 

X 

X 

HI 


— isolation du semelage contre le froid 

6.2.3.2 

X 

X 

Cl 


Capacite d'absorption d'energie du talon 

6.2.4 

X 

X 

E 


Resistance a I'eau 

6.2.5 

X 


WR 


Protection du metatarse 

6.2.6 

X 

X 

M 


Protection des malleoles 

6.2.7 

X 

X 

AN 


Resistance a la coupure 

6.2.8 

X 

X 

CR 

Tige 

Penetration et absorption d'eau 

6.3 

X 


WRU 

Semelle de 

Resistance a la chaleur (contact direct) 

6.4.1 

X 

X 

HRO 

marche 

Resistance aux hydrocarbures 

6.4.2 

X 

X 

FO 

NOTE L'application d'une exigence a une classe particuliere est indiquee par un X dans le present tableau. 
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6.2 Chaussure entiere 

6.2.1 Resistance a la perforation 

6.2.1.1 Determination de la force de perforation 

6.2.1.1.1 Insert anti-perforation metallique 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.8.2, la force necessaire pour 
perforer la semelle ne doit pas etre inferieure a 1 100 N. 

6.2.1.1.2 Insert anti-perforation non metallique 

Lorsque les chaussures sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.8.3, en appliquant une 
force d'au moins 1 100 N, la pointe du clou d'essai ne doit pas perforer I'eprouvette. Pour obtenir un resultat 
d'essai «satisfaisant», la pointe du clou d'essai ne doit pas depasser de I'eprouvette faisant I'objet d'une 
verification par detection visuelle, cinematographique ou electrique. 

6.2.1.2 Construction 

Les inserts anti-perforation doivent etre incorpores dans le semelage de la chaussure de telle sorte qu'il soit 
impossible de les retirer sans endommager la chaussure. Excepte pour les inserts non metalliques assurant 
simultanement la fonction de semelle premiere, I'insert anti-perforation ne doit pas etre au-dessus du retreint 
de I'embout de securite et ne doit pas y etre attache. 

6.2.1.3 Dimensions 

Les dimensions des inserts anti-perforation doivent etre mesurees conformement a I'lSO 20344:2011,5.8.1. 

L'insert anti-perforation doit avoir des dimensions telles que, a I'exception de la region du talon, la distance 
maximale, X, entre son bord et la ligne representee par la ligne de carre de la forme soit de 6,5 mm. Dans la 
region du talon, cette distance maximale, Y, doit etre de 17 mm (voir I'lSO 20344:2011, Figure 14). 

L'insert anti-perforation ne doit pas avoir plus de trois trous, dont le diametre maximal est de 3 mm, pour sa 
fixation sur le semelage. 

Ces trous ne doivent pas etre situes dans la zone hachuree 1 (voir I'lSO 20344:2011, Figure 14). 

Les trous situes dans la zone hachuree 2 doivent etre ignores (voir I'lSO 20344:2011, Figure 14). 

6.2.1.4 Resistance a la flexion des inserts anti-perforation 

Lorsque les inserts anti-perforation de tous types de chaussures sont soumis a essai conformement a 
I'lSO 20344:2011, 5.9, aucun signe visible de gergure ou de delamination ne doit etre apparent avant 
1 x 10 6 cycles de flexion. 

6.2.1.5 Comportement des inserts anti-perforation 

6.2.1.5.1 Resistance a la corrosion des inserts anti-perforation metalliques 

Lorsque les chaussures tout caoutchouc sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.6.3, 
l'insert anti-perforation metallique ne doit pas presenter plus de cinq points de corrosion, aucun d'entre eux ne 
devant exceder une surface de 2,5 mm 2 . Lorsque les inserts anti-perforation metalliques destines a etre 
utilises dans tout autre type de chaussure sont soumis a I'essai selon la methode decrite dans 
I'lSO 20344:2011, 5.6.1, ils ne doivent pas presenter plus de cinq points de corrosion, aucun d'entre eux ne 
devant exceder une surface de 2,5 mm 2 . 
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6.2.1.5.2 Inserts anti-perforation non metalliques 

Les inserts anti-perforation non metalliques doivent etre conformes aux exigences de TEN 12568:2010, 6.4, la 
force maximale etant mesuree a Tissue des traitements decrits dans TEN 12568:2010, 7.4. 

6.2.2 Proprietes electriques 

6.2.2.1 Chaussures conductrices 

Lorsqu'elle est mesuree conformement a TISO 20344:2011, 5.10, apres conditionnement dans une 
atmosphere seche (voir TISO 20344:2011, 5.10.3.3), la resistance electrique ne doit pas etre superieure 
a 100 kQ. 

6.2.2.2 Chaussures antistatiques 

Lorsqu'elle est mesuree conformement a TISO 20344:2011, 5.10, apres conditionnement 

— dans une atmosphere seche, la resistance electrique doit etre superieure a 100 kQ et inferieure ou egale 
a 1 000 MO; 

— dans une atmosphere humide, la resistance electrique doit etre superieure a 100 kO et inferieure ou 
egale a 1 000 MO. 

NOTE Voir TISO 20344:2011,5.10.3.3, pour la determination des atmospheres seche et humide. 

6.2.2.3 Chaussures isolantes electriquement 

Les chaussures isolantes doivent etre conformes aux exigences de I'EN 50321. 

6.2.3 Resistance aux environnements agressifs 

6.2.3.1 Isolation du semelage contre la chaleur 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a TISO 20344:2011, 5.12, avecune temperature de 
plaque chauffante, ^hp’ egale a 150°C, Televation de la temperature (temperature finale, r f - temperature 
initiale, 7)), a la surface superieure de la semelle premiere apres 30 min ne doit pas exceder22 °C. 

A Tissue de I'essai, la chaussure doit etre conforme aux exigences de TISO 20344:2011, Annexe B. 

Excepte pour la semelle de proprete, Tisolation doit etre incorporee dans la chaussure de telle sorte qu'il soit 
impossible de Tenlever sans endommager la chaussure. 

6.2.3.2 Isolation du semelage contre le froid 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a TISO 20344:2011, 5.13, la diminution de la 
temperature a la surface superieure de la semelle premiere ne doit pas exceder 10 °C. 

Excepte pour la semelle de proprete, Tisolation doit etre incorporee dans la chaussure de telle sorte qu'il soit 
impossible de Tenlever sans endommager la chaussure. 

6.2.4 Capacite d'absorption d'energie du talon 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a TISO 20344:2011, 5.14, Tabsorption d'energie au 
niveau du talon ne doit pas etre inferieure a 20 J. 
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6.2.5 Resistance a I'eau 

La surface totale de penetration de I'eau dans la chaussure ne doit pas exceder 3 cm 2 lorsque la chaussure 
est soumise a essai: 

— conformement a I'lSO 20344:2011,5.15.1, apres avoir parcouru 100 longueurs de bac, ou 

— conformement a I'lSO 20344:2011,5.15.2, apres 80 min. 

6.2.6 Protection du metatarse 

6.2.6.1 Construction 

Le dispositif de protection du metatarse doit etre fabrique de sorte que, au moment du choc, les forces 
produites soient reparties sur la semelle, I'embout et sur une surface du pied aussi grande que possible. 

Le dispositif de protection du metatarse doit etre fixe a la chaussure de telle sorte qu'il soit impossible de 
I'enlever sans endommager la chaussure. 

Le dispositif de protection du metatarse doit epouser la forme du cote interieur et exterieur de la chaussure. 

6.2.6.2 Resistance aux chocs du dispositif de protection du metatarse 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a I'lSO 20344:2011,5.16, la hauteur libre minimale, 
au moment du choc, doit etre conforme au Tableau 19. 


Tableau 19 — Hauteur libre minimale au moment du choc 


Pointure de 

Points de Paris 

\ la chaussure 

Anglais 

Hauteur libre minimale apres le choc 

mm 

36 et moins 

jusqu'a 31/2 

37,0 

37 et 38 

4 a 5 

38,0 

39 et 40 

51/2 a 61/2 

39,0 

41 et 42 

7 a 8 

40,0 

43 et 44 

81/2 a 10 

40,5 

45 et plus 

101/2 et plus 

41,0 


6.2.7 Protection des malleoles 

Lorsque la chaussure est soumise a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 5.17, la valeur moyenne des 
resultats de I'essai ne doit pas exceder 10 kN et aucune valeur ne doit exceder 15 kN. 

6.2.8 Chaussure resistant a la coupure 

6.2.8.1 Modele 

Les chaussures ne doivent pas etre du modele A (voir Article 4 et 5.2.1). 

6.2.8.2 Construction 

La zone de protection des chaussures resistant a la coupure doit s'etendre sur un minimum de 30 mm en 
partant de la ligne de carre et doit s'etendre de I'embout a I'extremite du talon. Celle-ci s'etend au-dela du 
bord arriere de I'embout sur au moins 10 mm. 
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II ne doit y avoir aucun espace entre I'embout et le material! de protection. Le material! de protection doit etre 
en permanence fixe a la chaussure. Lorsque differents materiaux sont utilises pour la protection contre les 
coupures, ils doivent soit etre fixes les uns aux autres, soit se chevaucher (voir Figure 4). 



2 


Legende 

1 zone de protection 

2 bord arriere de I'embout 

a Chevauchement de 10 mm sur I'embout. 
b Hauteur minimale de 30 mm au-dessus de la ligne de carre. 

Figure 4 — Etendue de la zone de protection 

6.2.8.3 Resistance aux coupures 

Lorsque la tige est soumise a essai selon la methode decrite dans I'ISO 20344:2011, 6.14, I'indice de 
resistance aux coupures (voir I'EN 388) ne doit pas etre inferieur a 2,5. 

6.2.8.4 Resistance a la perforation 

Les chaussures resistant aux coupures doivent egalement satisfaire aux exigences de 6.2.1. 

6.3 Tige — Penetration et absorption d'eau 

Lorsque la tige est soumise a essai conformement a I'ISO 20344:2011, 6.13, la penetration d'eau (exprimee 
en augmentation de masse du tissu eponge apres 60 min) ne doit pas etre superieure a 0,2 g et I'absorption 
d'eau ne doit pas etre superieure a 30 %. 

Les piqures et perforations uniquement decoratives ne doivent pas etre utilisees sur des chaussures dont la 
tige est specifiee etanche a I'eau, sauf si elles satisfont aux exigences ci-dessus. 

Lorsque I'exigence de 6.2.5 est satisfaite, des piqures et des perforations uniquement decoratives sont 
admises. 

6.4 Semelle de marche 

6.4.1 Resistance a la chaleur (contact direct) 

Lorsque des semelles de marche en caoutchouc ou en polymere sont soumises a essai conformement a 
I'ISO 20344:2011, 8.7, elles ne doivent ni fondre ni developper de gergures lors du pliage autour du mandrin. 
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6.4.2 Resistance aux hydrocarbures 

Lorsque les semelles de marche sont soumises a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 8.6.1, 
I'augmentation de volume ne doit pas etre superieure a 12 %. 

Si, apres avoir ete soumise a essai conformement a I'lSO 20344:2011, 8.6.1, I'eprouvette retrecit de plus de 
1 % en volume ou durcit de plus de 10 unites de durete Shore A, une eprouvette supplementaire doit etre 
prelevee et soumise a essai selon la methode decrite dans I'lSO 20344:2011, 8.6.2. L'accroissement de 
I'entaille ne doit pas etre superieur a 6 mm avant 150 000 cycles de flexion. 

7 Marquage 

Chaque chaussure de securite doit etre marquee, de maniere claire et indelebile, par exemple par impression 
ou par marquage a chaud, avec les informations suivantes: 

a) pointure; 

b) marque d'identification du fabricant; 

c) designation type du fabricant; 

d) annee et au minimum trimestre de fabrication; 

e) reference a la presente Norme internationale, c'est-a-dire ISO 20345:2011; 

f) symbole(s) du Tableau 2 et du Tableau 18, approprie(s) a la protection fournie, et/ou, s'il y a lieu, 
categorie appropriee (SB, SI ... S5), telle que decrite dans les Tableaux 20 et 21. 

NOTE II convient que les marquages relatifs aux points e) et f) se suivent. 


Tableau 20 — Categories de marquage des chaussures de securite 


Categorie 

Exigences fondamentales 

(Tableaux 2 et 3) 

Exigences additionnelles 

SB 

1 ou II 


SI 

1 

Arriere ferme 

Proprietes antistatiques 

Capacite d'absorption d'energie du talon 
Resistance aux hydrocarbures 

S2 

1 

Comme SI + 

Penetration et absorption d'eau 

S3 

1 

Comme S2 + 

Resistance a la perforation 

Semelles a crampons 

S4 

II 

Arriere ferme 

Proprietes antistatiques 

Capacite d'absorption d'energie du talon 
Resistance aux hydrocarbures 

S5 

II 

Comme S4 + 

Resistance a la perforation 

Semelles a crampons 

NOTE Pour faciliter le marquage, le present tableau enumere des categories de chaussures de securite avec 

les combinaisons les plus repandues des exigences fondamentales et additionnelles. 
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Tableau 21 — Categories de marquage des chaussures de securite hybrides 


Categorie 

Exigences fondamentales 

Exigences additionnelles 

SBH 

Chaussure hybride 



Pour tout marquage complementaire appose sur la chaussure lie a la securite, le fabricant doit fournir des 
preuves venant a I'appui de la revendication et des explications dans la notice d'utilisation. 

Par exemple, si le marquage specifie que la chaussure est «resistante aux acides», la semelle doit au 
minimum etre soumise a essai selon TEN 13832-1 (degradation) et satisfaire aux exigences de 
I'EN 13832-3:2006, 6.2.2.3. 

8 Informations a fournir 
8.1 Generalites 

Les chaussures de securite doivent etre livrees au client avec une notice explicative redigee au minimum 
dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays de destination. Aucune information ne doit etre ambigue. Les 
renseignements suivants doivent etre fournis: 

a) le nom et I'adresse complete du fabricant et/ou de son mandataire; 

b) I'organisme notifie implique dans I'examen de type; pour les produits de la categorie III, I'organisme notifie 
concerne par I'Article 11 de la Directive europeenne 87/686/CEE; 

c) reference a la presente Norme internationale, c'est-a-dire I'lSO 20345:2011; 

d) I'explication des pictogrammes, marquages et niveaux de performance; 

e) une explication de base des essais effectues sur les chaussures, s'il y a lieu; 

f) les instructions d'utilisation: 

1) les essais devant etre effectues par I'utilisateur avant utilisation, si necessaire; 

2) le porter; comment mettre et enlever la chaussure, le cas echeant; 

3) I'application; des informations de base sur les utilisations possibles et, lorsque des informations 
detaillees sont donnees, leur source; 

4) les limites d'utilisation (par exemple gamme de temperatures, etc.); 

5) les instructions de stockage et d'entretien, avec les periodes maximales entre les verifications 
d'entretien (si cela est important, les procedures de sechage a definir); 

6) les instructions de nettoyage et/ou de decontamination; 

7) la date limite d'obsolescence ou la periode d'obsolescence; 

8) s'il y a lieu, des avertissements concernant des problemes susceptibles d'apparaTtre (des 
modifications peuvent invalider I'approbation de type, par exemple les chaussures orthopediques); 

9) si cela est utile, des illustrations supplementaires, des numeros de pieces, etc.; 

g) les references des accessoires et pieces de rechange, le cas echeant; 

h) le type d'emballage adequat pour le transport, le cas echeant. 
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8.2 Proprietes electriques 

8.2.1 Chaussures conductrices 

Chaque paire de chaussures conductrices doit etre livree avec une notice explicative contenant la mention 
suivante. 

«ll convient d'utiliser des chaussures conductrices lorsqu'il est necessaire de minimiser I'accumulation de 
charges electrostatiques le plus rapidement possible, par exemple lors de la manipulation d'explosifs. Si le 

risque de choc electrique par un appareil electrique ou un element sous tension n'a pas ete 
completement elimine, il convient de ne pas utiliser les chaussures conductrices. Afin de s'assurer que 
ces chaussures sont conductrices, une valeur de 100 kQ a ete specifiee comme etant la limite superieure de 
la resistance du produit a I'etat neuf. 

Pendant le service, la resistance electrique des chaussures fabriquees en materiau conducteur peut etre 
modifiee de maniere significative par la flexion et la contamination. Par consequent, il est necessaire de 
s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission de dissipation des charges electrostatiques 
pendant toute sa duree de vie. Lorsque cela est necessaire, il est done conseille au porteur d'etablir un essai 
a effectuer sur place et de verifier la resistance electrique a intervalles reguliers. II convient que cet essai, 
ainsi que les essais mentionnes ci-apres, fassent partie des controles de routine du programme de prevention 
des accidents sur le lieu de travail. 

Si les chaussures sont utilisees dans des conditions ou le materiau des semelles est contamine par des 
substances qui peuvent augmenter la resistance electrique des chaussures, il convient que le porteur verifie 
toujours les proprietes electriques de ses chaussures avant de penetrer dans une zone a risque. 

Dans les secteurs ou les chaussures conductrices sont portees, il convient que la resistance du sol n'annule 
pas la protection fournie par les chaussures. 

A I'usage, ii convient qu'aucun element isolant ne soit introduit entre la semelle premiere de la chaussure et le 
pied du porteur. Si un insert est place entre la semelle premiere et le pied, il convient de verifier les proprietes 
electriques de la combinaison chaussure/insert.» 

8.2.2 Chaussures antistatiques 

Chaque paire de chaussures antistatiques doit etre livree avec une notice explicative contenant la mention 
suivante. 

«ll convient d'utiliser des chaussures antistatiques lorsqu'il est necessaire de minimiser I'accumulation de 
charges electrostatiques par leur dissipation, evitant ainsi le risque d'inflammation par des etincelles par 
exemple, de substances ou vapeurs inflammables, et si le risque de choc electrique par un appareil electrique 
ou un element sous tension n'a pas ete completement elimine. Ii convient cependant de noter que les 
chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection adequate contre le choc electrique 
puisqu'elles introduisent uniquement une resistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc 
electrique n'a pas ete completement elimine, des mesures additionnelles pour eviter ce risque sont 
essentielles. II convient que ces mesures, ainsi que les essais additionnels mentionnes ci-apres, fassent 
partie des controles de routine du programme de prevention des accidents sur le lieu de travail. 

L'experience demontre que, pour le besoin antistatique, il convient que le trajet de decharge a travers un 
produit ait, dans des conditions normales, une resistance inferieure a 1 000 MQ a tout moment de la vie du 
produit. Une valeur de 100 kQ est specifiee comme etant la limite inferieure de la resistance du produit a I'etat 
neuf, afin d'assurer une certaine protection contre un choc electrique dangereux ou contre I'inflammation, 
dans le cas ou un appareil electrique devient defectueux lorsqu'il fonctionne a des tensions inferieures ou 
egales a 250 V. Cependant, dans certaines conditions, il convient d'avertir les utilisateurs que la protection 
fournie par les chaussures pourrait se reveler inefficace et qu'il convient d'utiliser d'autres moyens pour 
proteger, a tout moment, le porteur. 

La resistance electrique de ce type de chaussure peut etre modifiee de maniere significative par la flexion, la 
contamination ou I'humidite. Ce type de chaussures ne remplira pas sa fonction si elle est portee dans des 
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conditions humides. Par consequent, il est necessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir 
correctement sa mission de dissipation des charges electrostatiques et d'une certaine protection pendant 
toute sa duree de vie. II est conseille au porteur d'etablir un essai a effectuer sur place et de verifier la 
resistance electrique a intervalles frequents et reguliers. 

Les chaussures appartenant a la classe I peuvent absorber I'humidite et peuvent devenir conductrices si elles 
sont portees pendant de longues periodes dans des conditions humides. 

Si les chaussures sont utilisees dans des conditions ou les semelles sont contaminees, il convient que le 
porteur verifie toujours les proprietes electriques de ses chaussures avant de penetrer dans une zone a risque. 

Dans les secteurs ou les chaussures antistatiques sont portees, il convient que la resistance du sol n'annule 
pas la protection fournie par les chaussures. 

A I'usage, il convient qu'aucun element isolant ne soit introduit entre la semelle premiere de la chaussure et le 
pied du porteur. Si un insert est place entre la semelle premiere et le pied, il convient de verifier les proprietes 
electriques de la combinaison chaussure/insert.» 

8.3 Semelles de proprete 

Si les chaussures sont fournies avec une semelle de proprete amovible, il convient de preciser clairement 
dans la notice explicative que les essais ont ete effectues avec la semelle de proprete en place. Un 
avertissement doit etre present et indiquer que les chaussures ne doivent etre portees qu'avec la semelle de 
proprete en place et que celle-ci ne doit etre remplacee que par une semelle de proprete comparable fournie 
par le fabricant d'origine des chaussures. 

Si les chaussures sont fournies sans semelle de proprete, il convient de preciser clairement dans la notice 
explicative que les essais ont ete effectues sans semelle de proprete. Un avertissement doit etre present et 
indiquer que I'ajout d'une semelle de proprete peut modifier les proprietes de protection des chaussures. 
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Annexe A 

(normative) 

Chaussures hybrides 


A.1 Generalites 

Les chaussures hybrides doivent satisfaire aux exigences suivantes. 


A.2 Hauteur 

La distance, H, entre le point le plus bas au sommet de la partie visible en polymere (ou en caoutchouc) et le 
sol (voir Figure A.1) doit presenter une hauteur minimale correspondant aux valeurs donnees dans le 
Tableau 10 pour le modele B. 


A.3 Zone A 

La zone A, la partie la plus basse de la chaussure, doit satisfaire aux exigences des chaussures de classe II 
(voir Tableau 2), a I'exception de I'etancheite (voir 5.3.3). Si elles existent, la semelle premiere et/ou la 
semelle de proprete doivent satisfaire aux exigences donnees dans le Tableau 3. 


A.4 Zone B 

Dans la zone B, le materiau qui prolonge la tige doit satisfaire aux exigences de 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7 et 
5.4.9. 

La doublure doit satisfaire aux exigences de 5.5. 


A.5 Etancheite 

La chaussure doit satisfaire aux exigences donnees en 6.2.5. 

Si la methode utilisee est celle de I'lSO 20344:2011, 5.15.1, la profondeur d'eau definie dans 

I'lSO 20344:2011,5.15.1.4, doit etre au moins egale a H, en millimetres. 

Si la methode utilisee est celle de I'lSO 20344:2011, 5.15.2, la profondeur d'eau definie dans 

I'lSO 20344:2011,5.15.2.4.7, doit etre au moins egale a H, en millimetres. 
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Legende 

1 sol 

2 point le plus bas au sommet de la partie visible en polymere (ou en caoutchouc) 

3 zone A 

4 zone B 

H profondeur d'eau 


Figure A.1 — Modele de chaussure hybride 
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